WO 2005/039512 A PCT/EP2004/0 12089 



5 Klimabestandiger kosmetischer Komplex 



10 

Die Erfindung betrifft einen klimabestandigen kosmetischen Kom- 
plex mit langanhal tender Feuchthaltewirkung und Wasser- 
bestandigkeit . 

15 Aus dem Stand der Technik sind bereits wasserbestandige Pro- 

dukte bekannt, die auf dem Gebiet der dekorativen Kosmetik ein- 
gesetzt werden. In der EP 1013256 Bl ist eine Wimperntusche be- 
. schrieben, bei der eine wassrige Phase in einer f lussigen Fett- 
phase dispergiert ist, wobei die wassrige Phase auch ein film- 

20 bildendes Polymer system als feste Teilchen enthalt sowie lamel- 
lare Fullstoffe. Die EP 925778 Bl beschreibt eine wassrige Emul- 
sion von festen Silikonverbindungen in Korabination mit filmbil- 
denden Polymeren, die ein wasserbestandiges Pf legeprodukt fur 
Haut und Lippen darstellen. In der EP 106493 0 Bl wird u.a. ein 

25 Make-up beschrieben, bestehend aus einer wassrigen Phase und 
darin dispergierten Fasern und einem vernetzten, festen, elasto- 
meren Polyor gano - s i 1 oxan . Diese wasserbestandigen Zusammenset- 
zungen haben eine geringe Hautaf f initat und konnen leicht von 
der Haut abgewaschen werden, wodurch keine Langzeit- 

30 Wasserbestandigkeit erreicht werden kann. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung 
eines klimabestandigen Kosmetikkomplexes mit langanhaltender 
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Feuchthaltewirkung und zugleich ausgezeichneter Langzeit-Wasser- 
bestandigkeit und Ubertragungsbestandigkeit . 

Erf indungsgemaS besteht der klimabestandige kosmetische Kom- 
plex aus 

5 0,1 - 90 Gew.-% einer gelierten Olzusammensetzung, bestehend aus 
einer Olkomponente und einer Polymerkomponente, wobei die Poly 
merkomponente aus der Gruppe ausgewahlt ist, bestehend aus Tri- 
Block-Copolymeren, Sternpolymeren, Radialpolymeren, Multi-Block- 
Polymeren von Polystyrol, Polyethylen, Polyvinyl chlor id, Poly- 

10 isopren, Polybutadien, Ethylen/Butadien- Copolymeren, Ethy- 
len/ Propylen- Copolymeren , Ethyl en/Butyl en- Copolymeren , Et hylen- 
Propylen/Dien-Copolymeren, Styrol -Ethylen/Propyl en- Copolymeren, 
S tyrol - Ethyl en/Butadien- Copolymeren , Styrol - Isopr en- Copolymeren , 
Styrol-Butadien-Copolymeren, Styrol-Ethylen/Propylen-Styren- 

15 Copolymeren, Styrol -Ethyl en/Butadien- Styren- Copolymeren , Styrol - 
I sopren- Styrol - Copolymeren , Styrol - Butadien- Styrol - Copolymeren 
und Gemischen davon; 

0,1 - 80 Gew.-% eines topischen wasserabweisenden vernetzten 
Polyesters, bestehend aus mehrwertigen Alkoholen und Mono- oder 

20 Dicarbonsauren; 

0,01 - 20 Gew. -% eines wasserabsorbierenden Puders mit einer 
TeilchengroSe von 1 bis 100 /im, wobei der Puder aus der Gruppe 
ausgewahlt ist, bestehend aus Pudern auf Basis naturlicher 
pflanzlicher zellulosereicher Bestandteile, Maltodextrin, Star- 

25 ke, Starke/Polyacrylat-Copolymere, Siliziumdioxid (Silica) , Si- 
licate, aus Acrylmonomeren hergestellte synthetische Polymere 
und Gemische davon; 

0,01 - 20 Gew.-% eines Verdickungsmittels; und 

0,1-50 Gew.-% organische Losungsmittel, Tragerstoffe oder Ge- 
30 mische davon, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Komple- 
xes . 
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Unter klimabestandigem kosmetischem Komplex wird ein Haut- 
schutz-komplex gegen witterungsbedingte negative Umwelteinf lusse 
verstanden. Der Komplex bildet einen an der Haut haftenden was- 
serbestandigen Film und verhindert das Eindringen von mit Regen 
5 Oder Schnee einhergehenden unerwunschten Fremdkorpern wie Stau- 
ben und Umweltschmutz in die Haut. Der Komplex zeigt auSerdem 
eine verlangerte wasserhaltende Fahigkeit, die eine Hautdehydra- 
tisierung durch Wind oder Sonne verhindert. 

Fur die gelierte 6l zusairanens et zung in dem erf indungsgemmafcen 

10 Komplex ist ein bevorzugter Bereich 20 bis 70 Gew.-%. 

Der Polymeranteil in der Olzusammensetzung liegt vorteilhaft 
im Bereich von 1:5 bis 1:50 Polymerkomponente : Olkomponente . 

Die Olkomponente ist z.B. ausgewahlt unter Kohlenwasserstof - 
fen, Fettalkoholen, naturlichen und synthetischen Olen, Estern, 

15 Ethern und Gemischen davon. 

Die Polymerkomponente ist, wie bereits ausgefuhrt, ausge- 
wahlt unter Tri-Block-Copolymeren, Sternpolymeren, Radialpolyme- 
ren, Multi-Block-Polymeren und Kombinationen davon. Diese syn- 
thetischen Polymere oder Copolymere sind z.B. Polystyrol, Poly- 

20 ethylen, Polyvinylchlorid, Polyisopren, Polybutadien, Ethy- 
len/Butadien- Copolymere, Ethyl en/Propylen- Copolymere, Ethy- 
len/Butylen- Copolymere , Ethyl en- Propyl en/Dien- Copolymere , Sty- 
rol-Ethylen/Propylen-Copolymere, Styrol -Ethyl en/Butadien- 

Copolymere , Styrol - Isopren- Copolymere , Styrol -Butadien- 

25 Copolymere , Styrol - Ethyl en/Propylen-Styren- Copolymere , Styrol - 
Ethylen/Butadien-Styren- Copolymere, Styrol- Isopren- Styrol- 

Copolymere, Styrol -Butadien- Styrol -Copolymere und Gemische da- 
von. Besonders bevorzugt sind ein oder mehrere Diblockcopolyme- 
re, ein oder mehrere Triblockcopolymere und Gemische davon. 

30 Besonders bevorzugt fur die Polymerkomponente sind 2 0 bis 70 

Gew-%. 

Fur die topische wasserabweisende Substanz ist Vorausset- 
zung, dass sie eine Affinitat zur Haut haben muss, in Wasser 
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nicht loslich ist und eine lange Bestandigkeit in Wasser hat. 
AuSerdem ist sie in der Lage, puderformige Substanzen zuruckzu- 
halten und damit die oberen Schichten der Epidermis zu schutzen. 
Die topische wasserabweisende Substanz hat ein Molekularge- 
5 wicht im Bereich von 600 bis 8000 und ist ein vernetzter Polyes- 
ter aus mehrwertigen Alkoholen und Mono- oder Dicarbonsauren. 
Mehrwertige Alkohole sind z.B. Trimethylpentandiol , Glycerin o- 
der Diethylenglycol . 

Zu den Sauren gehoren z.B. Adipinsaure und Fettsauren. Eine 

10 bevorzugte wasserabweisende Substanz ist z.B. Trimethylpentandi- 
ol/Adipinsaure/Glycerin- Copolymer. 

Die gelierte Olzusammensetzung und die topische wasserabwei- 
sende Substanz erganzen sich in ihren Eigenschaf ten dahingehend, 
dass die starke Hautaf f initat , Ubertragungsbestandigkeit und 

15 Klebrigkeit der topischen wasserabweisenden Substanz und die 
wasserbe standi gen und f ilmbildenden Eigenschaf ten der gelierten 
Olzusammensetzxing zu einem auSerordentlich ubert ragungsbe standi - 
gen und damit klimabestandigen Film fuhren, dessen Gesamtwirkung 
uber die Einzelwirkung hinausgeht und daher eine synergist ische 

20 Wirksamkeit zeigt . 

Der wasserabsorbierende Puder ist vorteilhaft ein solcher 
auf Basis naturlicher pflanzlicher zellulosereicher und/oder Si- 
liciumdioxid-reicher Bestandteile, z.B. Bambuspuder, Baumwollpu- 
der, Holzpuder, Guarguirani, Xanthangummi etc. oder auf Basis an- 

25 derer Substanzen wie Maltodextrin, Starke, Starkederivaten und 
Poly-acrylaten einschliefSlich solcher wie eines Star- 
ke/Acrylamid/ Natriumacrylat-Copolymeren . Auch Siliziumdioxid 
(Silica) und dessen Derivate wie Aluminium-Magnesiumsilicate und 
Calciumsilicate konnen dafur eingesetzt werden sowie aus Acryl- 

30 monomeren hergestellte synthetische Polymere. 

Besonders bevorzugt fur den wasserabsorbierenden Puder sind 
2 bis 8 Gew-%. 
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Als Verdickungsmittel kann bevorzugt ein auf einem 6l basie- 
render Komplex verwendet werden, wie z.B. 12- 

Hydroxystearinsaure , hochmolekulare Kohlenwasser stof f e , Poly- 
ethylen, naturliche und synthetische Wachse, Sauren und Ester 
5 mit Schmelzpunkten im Bereich von 60 bis 100 °C. 

Als Losungsmittel oder Tragerstof f e konnen eingesetzt werden 
polare und nichtpolare Ole, Kohlenwasserstof f e, Ether, Ester so- 
wie Alkohole wie alkoxylierte Alkohole, mehrwertige Alkohole und 
Polyole. Zu Beispielen davon gehoren Ethylalkohol, Isopropanol, 
1 0 Propyl englycol , Dipropylenglycol , Ethyl englycol , Glycerin , Dia- 
cetin, Triacetin, Isopropylpalmitat , Isododecan, Isohexadecan, 
Triglyceride und Mineralol. 

Zusatzlich kann der Komplex vernetzte Siliconpolymere ent- 
halten, die eine bessere hydrophobe Abwaschbestandigkeit erge- 
15 ben. Zu Beispielen dafur gehoren Silicone, die ein Polymernetz- 
werk ergeben; vernetzte Dimethylpolysiloxan-Elastomere und deren 
Gemische in fluchtigem Siliconol; Dimethyl /Vinyldimethicone 
Crosspolymer; Dimethicone/Phenyl Vinyl Dimethicone Crosspolymer ; 
vernetzte Silicon- Polyether-Copolymere . mit Cyclopentasiloxan; 
20 Dimethicone Crosspolymer. 

Der erf indungsgemaSe Komplex kann als wesentlicher Bestand- 
teil in Produkte der dekorativen Kosmetik eingearbeitet werden, 
wie z.B. Grundierungen, Lotionen, Lippenstif te # Lidschatten, 
Rouge, Make-up, Lippenglanz sowie auch in Cremes, Reinigungs- 
25 f lussigkeiten, Korper shampoos , Sonnenschut zpraparate , After- 
. shaves und Deodorantpraparate, und verleiht diesen Produkten die 
gewunschte Klimabestandigkeit , verbessertes Transf erverhalten, 
Bestandigkeit auf der Haut und wasserabweisendes Verhalten. 

Diese Produkte der dekorativen Kosmetik konnen weitere Wirk- 
30 und Hilfsstoffe enthalten. Beispielsweise konnen Mittel zur Ver- 
bessemng der Hautpenetrierung eingearbeitet werden, die eine 
verbesserte Ablagerung von Wirkstoffen ermoglichen. Zu diesen 
Verstarkern gehoren Ethoxydiglycol , Panthenol und Phytantriol . 
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Der Anteil des klimabestandigen kosmetischen Komplexes in 
einem Produkt der dekorativen Kosmetik kann im Bereich yon 0,1 
bis 99,9 Gew.-% liegen. Bevorzugt ist der Einsatz im Bereich von 
5 bis 40 Gew. -%, insbesondere 5-20 Gew-%. 
5 Die Produkte der dekorativen Kosmetik konnen neben dem ear- 

f indungsgemaSen Komplex weitere Hilfs- und Wirkstoffe enthalten. 
Dazu gehoren beispielsweise Pigmente, Farbstoffe, Antioxidati- 
onsmittel, Konservierungsmittel , weitere Feuchthaltemittel, Er- 
weichungsmittel, Duftstof fe, Stabilisatoren, Adstringentien, 

10 Zellumwandlungsbeschleuniger, Zellwachstumsstimulatoren, anti- 
inf lammatorische Mittel, anti-mikrobielle Mittel, Hormonregula- 
toren, Enzyminhibitoren, UV- Absorber, Sonnenschutzmittel usw. . 

Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung eines kos- 
metischen Komplexes in kosmetischen Zusammense t zungen , umfassend 

15 0,1-90 Gew-% einer gelierten Olzusammensetzung, bestehend au.s 
einer Olkomponente und einer Polymerkomponente; ,1 - 80 Gew-% 
einer topischen wasserabweisenden Substanz; 0,01 - 20 Gew-% ei- 
nes wasserabsorbierenden Puders mit einer TeilchengroSe von 1 
bis 100 /Mm; 0,01 - 20 Gew-% eines Verdickungsmittels; und 

20 0,1-50 Gew-% organische Losungsmittel , Tragersubstanzen odear 
Gemische davon, 

fur den Schutz der Haut gegen witterungsbedingte negative Um- 
welteinf lusse . 

Dabei liegt der Anteil des Komplexes in einem kosmetischen 
25 Produkt im Bereich von 5 bis 80 Gew-%, vorzugsweise 5-4 0 Gew-%, 

bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung. 

Die Erfindung soli nachstehend durch Beispiele naher erlau- 

tert werden. Alle Angaben in % sind Gew.-%, sofern nichts ande- 

res angegeben ist. 
30 In der dazugehorigen Zeichnung zeigt 

Fig. 1: ein Diagramm mit der prozentualen Farbstof f f reisetzung 

in Wasser durch eine Flache (Film) hindurch, die durch den er- 

f indungsgemaSen Komplex geschutzt ist. 
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Beispiel 1 Klimabestandiger Komplex I 

Viskositat= 8000-10000 Pa.s (cps) 



Phase 



Bestandteile 



Gew-% 



D 
E 



A 



B 



C 



Isododecane, E« thylen/Propylen/Styren 
Copolymer, und Butylen/Ethyle/Styren 
Copolymer 
Isododecane 

Trimethylpentanediol/Adipinsaure/Glycerin 
Copolymer 

Methylheptyl Isostearate 
D1-C12-15 Alkyl Fumarate 
Behenoyl Stearic Acid 

Cyclomethicone und Dimethicone Copolymer 

Bambuspuder 

Konservierungsmittel 

Parfum 



0,3-1,0 
0,3-1,2 
100,0 



20-30 
5-15 



1-5 



5-15 



0,5-1,5 
0,5-1,5 
5-15 



40-50 



TOTAL 



Die Verfahrensweise fur die Formulierung des Komplexes ist die 
folgende: 

Die Bestandteile der Phase A werden in einen sauberen, trocke- 
nen, rostfreien Stahlbehalter gegeben, der mit einem Ruhrer aias- 
gestattet ist. Unter langsamem Ruhren wird das Gemisch langsam 
auf 80°C erhitzt und die Temperatur gehalten bis das Gemisch ei- 
ne gleichmaSige Verteilung zeigt und keine ungelosten Rohmaterri- 
alien mehr vorhanden sind. 

In einem separaten Behalter aus rostfreiem Stahl werden dLie 
Bestandteile der Phase B bis zur gleichmaSigen Verteilung vorcje- 
mischt. Die Phase B wird zu der Phase A mit moderater Ruhrge- 
schwindigkeit gegeben. Das Gemisch wird weiter geruhrt und die 
Temperatur bei 75 °C bis zur gleichmaSigen Verteilung gehalten, 
Unter f ortwahrendem Ruhren wird die Phase C zu den Phasen A+B 
gegeben und die Mischungstemperatur weiterhin bei 75 °C bis zur 
gleichmaSigen Verteilung gehalten. 

Nach Unterbrechung der Erwarmung wird auf 50°C abgekuhlt. 
Bei Erreichen der Temperatur von etwa 50 °C wird dem Gemisch ciie 
Phase D zugesetzt und alles zusammen bis zur Homogenitat ver- 
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mischt. Schlie&lich wird die Phase E zugesetzt und wiederum bis 
zur Homogenitat geruhxt. 

Beispiel 2 Klimabestandiger Komplex II 

5 Viskositat= 12000-15000 Pa.s (cps) 

Phase Bestandteile Gew-% 

A Hydrogenated Iisobutene, Hydrogenated 55-65 
Styrene/Isoprene Copolymer, und Hydrogenated 
10 Styrene/Butadiene Copolymer 

Isododecane 10-20 

B Trimethylpentanediol/Adipinsaure/Glycerin 10-20 
Copolymer 

Hydrogenated Polydecene 5-15 

15 C Polyethylen 0,5-1,5 

D Modifizierte Starke 1-5 

E Konservierungsmittel 0,3-1,0 

Parfum 0,3-1,2 

Gesamt 100,0 



20 



Die Herstellung erfolgt wie im Beispiel 1 



Beispiel 3 Klimabestandiger Komplex III 

Viskositat= 22,000-30,000 Pa.s (cps) 

25 

Phase Bestandteile Gew-% 



A Isononyl Isononanoate, Ethylen/Propylen/ 2 0-30 

Styren Copolymer, und Butyl ene/Ethylen/ 
30 Styren Copolymer 

I sop ropy 1 Palmitate 2 0-30 

B Adipinsaure/Diethylenglycol /Glycerin Copolymer 15-25 

Hydrogenated Polydecene 15-25 

C Synthetischer Wachs 2,5-10 

35 D Bambuspuder 1-5 

E Konservierungsmittel 0,3-1,0 

Parfum 0,3-1,2 

Gesamt 100,0 

40 Die Herstellung erfolgt wie im Beispiel 1. 



Beispiel 4 Vergleichsversuch 1 

45 Es wird eine Basislotion hergesfeellt . Zu der Basislotion werden 
unterschiedliche Anteile des klimabestandigen Komplexes I gege- 
ben. 
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Formel der Basislotion 





Phase 


A 


Wasser 


/ -J o —J 


5 






vjxy uci ±iic uor 

Acrvl at" /Cfl 0 — 0 Al Vvl Rrrvl at*P 

C it o s s p o 1 yme r 
Polysorbate 60 


0 1-0 5 

0,2-0,7 




Phase 


B 


Mineralol 


3-8 


10 






Stearylalkohol 
Cetylalkohol 
Glyceryl Monostearate 
Octyl Palmitate 


0,5-4 
1-5 
1-5 
1-5 




Phase 


C 


Wasser 


1-5 


15 






Triethanolamin 99% 


0.1-0.5 




Phase 


D 


Phenonip 


0.8-1.2 



Gesamt 100,0 

Die Verf ahrensweise zur Formulierung der Basislotion 

20 ist folgende: 

Die Bestandteile der Phase A werden in einen sauberen, 
trockenen, rostfreien Stahlbehalter gegeben, der mit einem 
Ruhrer ausgestattet ist. Unter langsamem Ruhren wird mit der 
Erwarmung begonnen und das Gemisch auf 75 °C erhitzt und bis zur 

25 gleichmaSigen Verteilung aller Bestandteile gehalten. 

In einem separaten Behalter aus rostfreiem Stahl werden die 
Bestandteile der Phase B bis zur gleichmaSigen Verteilung vorge- 
mischt. Die Phase B wird zu der Phase A mit moderater Ruhrge- 
schwindigkeit gegeben. Das Gemisch wird etwa 20 Minuten oder 

30 langer weiter geruhrt und die Temperatur bei 75 °C bis zur 
gleichmaSigen Verteilung gehalten. 

Unter f ortwahrendem Ruhren wird die Phase C zu den Phasen 
A+B gegeben und die Mischungs temperatur weiterhin bei 75 °C bis 
zur gleichmaSigen Verteilung gehalten. Nach Unterbrechung der 

35 Erwarmung wird auf 50 °C abgekuhlt. Bei Erreichen der Temperatur 
von etwa 50 °C wird dem Gemisch die Phase D zugesetzt und alles 
zusammen bis zur Homogenitat vermischt. SchlieSlich wird die 
Phase E zugesetzt und wiederum bis zur Homogenitat geruhrt . 
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Mit der Basislotion werden die Testlotionen A,B,C und D 
hergestellt; 0, 10, 2 0 und 70 Gew-% des klimabestandigen 
Komplexes werden jeweils hinzugegeben . 

0,1 Graitim jeder Probe wird gleichmafiig auf eine Glasscheibe 
5 gespruht, auf der 20 mg von 0,2%-igem Blue #1-Farbe aufgetragen 
ist. Die Scheibe wirde bei 5 0 °C fur 2 0 Minuten getrocknet und 
anschlieSend auf Umgebungstemperatur abgekuhlt. 

Testverlauf : Jede vorbereitete Scheibe wird in 25 g Wasser fur 
10 eine gewunschte Zeit getaucht. Nach Entfernung der Scheibe wirde 
die verbliebene Wasserlosung mittels UV-VTS Spektrophotometer 
analysiert, um die Farbintensitat zu ermitteln. 
Testergebnisse : 

15 TABELLE 1 

Klimabestandiger Filmschutz: Verhinderung von in Wasser freige- 
setztem Farbstoff (%) 

20 

Min kein Komplex (A) 70% Komplex (D) 20% Komplex (C) 10% Komplex (B) 



0 


0,06*0,13 


0,0001*0,03 


0,03*0,15 


0,03*0,15 


2,5 


58,78±8,55 


. 4,23*5,84 


15,69*1,01 


30,78*7,38 


5 


81,70±15,55 


2, 19*0., 77 


17,34*2,09 


32,78*4,54 


10 


81,01*4,70 


2,99*0,32 


25,31*6,56 


37,73*7,97 


20 


85,77*5,52 


4,07*1,17 


26, 04*6, 60 


38,84*9,21 



Diese Ergebnisse sind auch in Fig. 1 dargestellt . Die signi- 
30 fikante Absenkung der Prozente Farbstoff, die in Wasser freige- 
setzt wurden, vim nahezu 50% bereits durch eine Lotion mit nur 
10% klimabestandigem Komplex demonstriert die ausgezeichneten 
Wasserbestandigkeits- und Klimaschutz-Eigenschaf ten des erfin- 
dungsgemafien Komplexes. 

35 

Beispiel 5 Vergleichsversuch 2 

Es wird eine Basislotion gemaJS Beispiel 4 hergestellt, Zu 

dieser Basislotion werden 10% des klimabestandigen Komplexes I, 
II bzw. Ill gegeben. 

40 
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0,1 g der Probe wird gleichmafiig auf eine Glasscheibe ge- 
spruht, die 20 mg 0,2% blauen Farbstoff Blue #1 tragt. Die 
Glasscheibe wird bei 50°C fur 2 0 Minuten getrocknet und dann auf 
Raumtemperatur abgekuhlt. 
5 Der Testablauf entspricht dem in Beispiel 4. Der prozentuale 

Anteil des in dem Film zuruckgebliebenen Farbstoffes wird wie 
folgt berechnet: 

% Farbstoff, zuruckgehalten im Film = 100% minus (Farbintensi- 
tat in der verbliebenen Wasserlosung / Farbintensitat von 20 mg 
10 von 0,2% Blue #1 in 25 g Wasser) 
Testergebnisse : 



Tabelle 2 

Klimabestandiger Filmschutz : 
zuruckgehaltener Farbstoff (%) im Schutzfilm 



10% Komplex 


10% Komplex 


10% Komplex 




I 


II 


III 


ohne Komplex 


A 


B 


C 


D 


74, 0 ± 6,6 


39,2 ± 9,5 


38,9 ± 4,2 


14,2 ± 5,5 



Diese Ergebnisse zeigen, daS mit 10% Komplex bereits der 
2,5- bis 5-fache Schutz im Vergleich mit einer Basislotion ohne 
15 Zusatz eines solchen Komplexes erreicht wird. 

Beispiel 6 Klimabestandiger Komplex IV 

Viskositat = 85000-150000 Pa.s (cps) 
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Phase Bestandteile m Gew-% 

A Hydrogenated Isobutene, Hydrogenated 60-70 

Styrene/Isoprene Copolymer und Hydro- 
genated Styrene/Butadiene Copolymer (65) 
Isododecane 3-12 

(4) 

Hydrogenated Polydecene 5-10 

(7,5) 

B Trimethylpentanediol/Adipic a- 15-25 

cid/Glycerine Copolymer (2 0) 

C Polyethylen 0,5-1,5 

. (0,5) 

D Maltodextrin 1-5 

(2) 

E Konservierungsmit tel 0,5-1 

(0,8) 

Parfum 0,5-1 

(0,2) 

Gesamt 100,0 



Die Verfahrensweise zur Herstellung des Komplexes IV entsprichfc 
der von Beispiel 4. Die Zahlen in Klammern geben eine spezifi- 
sche Zusammensetzung an, auch in den folgenden Beispielen. 

Beispiel 7 Hautschutzcreme 

Es wird eine Hautschutzcreme mit folgender Grundzusammensetzung 
hergestellt . 



Phase Bestandteile Gew-% 



A 


Wasser 


75-85 




Propyl engly c ol 


2-8 




Glycereth-7 Triacetate 


1-5 




PEG/PPG-4/12 Dimethicone 


0,3-1 


B 


Polyacrylamid 


0,3-1,5 




C13-14 Isoparaf f in 


0,1-1 




Laureth-7 


0,1-0,5 




Dimethicone 


5-10 




I s ohexade c ane 


1-5 


C 


Wasser 


1-5 




Triethanolamin 99% 


0,1-0,5 


D 


Konservierungsmittel 


0,3-1 




Parfum 


0,3-1 




UV Filter 


3-8 




Gesamt 


100,0 
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Die Verf ahrensweise zur Formulierung der Creme- 

Gmndzusammensetzung ist folgende: 

Die Bestandteile der Phase A werden in einen sauberen, 

trockenen, rostfreien Stahlbehalter gegeben, der mit einem 
5 Ruhrer ausgestattet ist. Unter langsamem Ruhren wird mit der 

Erwarmung begonnen und das Gemisch auf 75 °C erhitzt und bis zur 

gleichitiaSigen Verteilung aller Bestandteile gehalten. 

In einem separaten Behalter aus rostfreiem Stahl werden die 

Bestandteile der Phase B bis zur gleichmaSigen Verteilung vorge- 
10 mischt. Die Phase B wird zu der* Phase A mit moderater bis hoher 

Ruhrgeschwindigkeit gegeben. Das Gemisch wird etwa 2 0 Minuten 

Oder langer weiter geruhrt und die Temperatur bei 75 °C bis zur 

gleichmaSigen Verteilung gehalten. 

Unter f ortwahrendem Ruhren wird die Phase C zu den Phasen 
15 A+B gegeben und die Mischungstemperatur weiterhin bei 75 °C bis 

zur gleichmalSigen Verteilung gehalten. Nach Unterbrechung der 

Erwarmung wird auf 50°C abgekuhlt. Bei Erreichen der Temperatur 

von etwa 5 0 °C wird dem Gemisch die Phase D zugesetzt und alles 

zusammen bis zur Homogenitat vermischt. 
20 Zu diese Grundzusammensetzung werden 3 0% des klimabestandi- 

gen Komplexes IV gegeben. AnschlieSend erfolgt ein Test entspre- 

chend dem Vergleichsversuch 2 . 

Testergebnisse : 

Tabelle 3 



Klimabestandiger 


Filmschutz : 


zuruckgehaltener 


Farbstoff (%) im Schutzfilm 


30% Komplex IV 


ohne Komplex 


A 


B 


57,6 ± 7,3 


0,3 ± 2,2 



Die Ergebnisse zeigen, da£ mit dem Komplex etwa das 5-fache des 
Schutzes erreicht wird im Vergleich ohne Zusatz eines solchen 
Komplexes . 



30 
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Beispiel 8 Kl i mabes t andiger Komplex V 

Viskositat = 400,000-800,000 Pa.s (cps) 

Phase Bestandteile 

A Isononyl Isononanoate und 

Ethylen/Propylen/ 
Styren Copolymer, und Buty- 
lene/Ethylen/ Styren Copolymer 
Hydrogenated Polydecene 

B Adipinsaure/Diethylenglycol /Glycerin 

Copolymer 

Isopropyl Palmitate 
C Synthetischer Wachs 

D Xanthan Gum und Guar Gum 

E Konservierungsmittel 

Par f urn 

Gesamt 



15 



Gew-% 
35-50 
(40) 



20-35 (28) 
15-25 
(20) 
2-8(5) 
1-5 (3) 
1-5(3) 
0,5-1(0,8 
0,5-1 (0,2 
100, 0 



Die Verf ahrensweise zur Formulierung des ' Komplexes entspricht 
der von Beispiel 6. 



20 



Beispiel 9 Sensitives Korperwaschmittel 

Zur Herstellung eines Korperwaschmittels werden folgende Grund- 
bestandteile vermischt: 



Phase 


Bestandteile 


Gew-% 


A 


Wasser 


65-80 




Glycerin 


1-5 




Propylenglycol 


0,5-3 




Sodium Laureth Sulfate 


10-20 




Sodium Lauryl Sulfate 


1-3 




Coco-Betaine 


1-5 




PPG- 1- PEG- 9 Lauryl Glycol Ether 


0,5-5 




PEG- 7 Glyceryl Cocoate 


0,5-5 




PEG- 55 Propylene Glycol Oleate 


0,5-5 


B 


Natriumchlorid 


0,5-5 




Citronensaure (zur Einstellung auf 






pH 5,5-6,0) 


q.s. 


C 


Konservierungsmittel 


0,3-1 




Parfum 


0,3-1 




UV-Filter 


4-12 




Gesamt 


100, 0 
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Die Bestandteile der Phase A werden in einen saufoeren, 
trockenen, rostfreien Stahlbehalter gegeben, der mit einem 
Ruhrer ausgestattet ist. Unter langsamem Ruhren wird das Gemisch 
5 langsam auf 80 °C erhitzt und die Temperatur gehalten bis das 

Gemisch eine gleichmaSige Verteilung zeigt und keine tongelosten 
Rohmaterialien mehr vorhanden sind. 

In einem separaten Behalter aus rostfreiem Stahl werden die 
Bestandteile der Phase B unter Erwarmung auf 65-70 °C und weite- 
10 rer Erwarmung bis zur gleichmafiigen Verteilung vorgemi_scht . Die 
Phase B wird zu der Phase A mit moderater Riihrgeschwindigkeit 
gegeben. Das Gemisch wird zwecks gleichmaSiger VerteiLung weiter 
2 0 Minuten geruhrt. Dann wird das Gemisch auf 50 °C atogekuhlt, 
und unter f ortwahrendem Ruhren wird die Phase C zu den Phasen 
15 A+B gegeben und die Mischung weiter bis zur gleichma:B:Lgen Ver- 
teilung und Homogenitat geruhrt. 

Zu diesem Basisgemisch eines Korperwaschmittels werden 3 0% 
des klimabestandigen Komplexes V gegeben. AnschlieSen.d. erfolgte 
ein Test entsprechend dem Vergleichsversuch 2 . 
20 Testergebnisse: 

Tabelle 4 

Klimabestandiger Filmschutz : 



zuruckgehaltener Farbstoff (%) im Schutzfilm 



3 0% K< 


Dmplex V 


ohne 


Komplex 




A 




B 


33,6 


± 12, 7 


8,1 


± 2,7 



Mit dem Komplex wird ein etwa 4-facher Schutz erreicht im 
Vergleich zu der kosmetischen Zusammensetzung ohne den. Komplex. 

25 

Beispiel 10 Komplex VI 

Viskositat = 50,000-90,000 Pa.s (cps) 

30 
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Phase Bestandteile Gew-% 

A Isopropyl Palmitate, 4 0-50 

Ethylen/Propylen/Styren Copolymer und Bu- (45) 
tylene/Ethylen/Styren Copolymer 

Isododecan 25-35 (30) 

B Trimethylpentanediol/Adipinsaure/Glycerin 15-25 

Copolymer * ( 20 ) 

C Synthetischer Wachs 2,5-8(2) 

D Naturlicher Baumwollpuder 1-5(2) 

E Konservierungsmittel 0,3-1(0,8) 

Parfum 0^3-MO^) 

Total 100#0 
Die Verfahrensweise zur Formulierung des Komplexes entsprach der 
von Beispiel 6. 

Beispiel 11 Sonnenschutzzubereitung mit SPF 20 

Phase Bestandteile Gew-% 



Wasser 


55-65 


Propylenglycol 


2-8 


Sodium polyacrylate 


1-5 


Tween 60 


1-5 


Ethylhexyl Methoxy Cinnamate 


6-7,5 


Benzophenone - 3 


3,5-4,5 


Ethylhexyl Salicylate 


.4,5-5,5 


Octocrylene 


6-7,5 


PPG- 15 Stearyl Ether 


1-5 


Alkyl Siloxane Wax 


1-5 


Hexyl Laura te 


0,5-3 


Polyglyceryl-4 Isostearate 


0,5-3 


Cetyl PEG/PPG-70/1 Dimethicone 


0,5-3 


Trilaureth-4 Phosphate 


1-5 


Dimethicone 


1-10 


Konservierungsmittel 


0,3-1 


Parfum 


0,3-1 


UV Absorptionsmittel 


q. s . 


Total 


100, 0 



Die Verfahrensweise zur Herstellung der Sonnenschutzzubereitung 
ist wie folgt. 

Die Bestandteile der Phase A werden in einen sauberen, 
trockenen, rostfreien Stahlbehalter gegeben, der mit einem 
Ruhrer ausgestattet ist. Unter langsamem Ruhiren wird mit der 
Erwarmung begonnen und das Gemisch auf 65- 70 °C erhitzt und bis 
zur gleichmaSigen Verteilung aller Bestandteile gehalten. 
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In einem separaten Behalter aus rostfreiem Stahl werden die 
Bestandteile der Phase B bis zur gleichmaSigen Verteilung bei 
etwa 65 °C vorgemischt. Die Phase B wurde zu der Phase A mit mo- 
derater bis hoher Ruhrgeschwindigkeit gegeben. Das Gemisch wird 
5 etwa 2 0 Minuten Oder langer weiter geruhrt und die Tempera tur 
bis zur gleichmaSigen Verteilung getialten. 

Unter fortwahrendem Ruhren wird die Phase C zu den Phasen 
A+B gegeben und die Mischungstemperatur weiterhin bei 65 °C bis 
zur gleichmaSigen Verteilung gehalten. Nach Unterbrechung der 
10 Erwarmung wird auf 50°C abgekuhlt. Bei Erreichen der Temperatur 
von etwa 50 °C wird dem Gemisch die Phase D zugesetzt und alles 
zusammen bis zur Homogenitat vermischt. 

Zu diesem Basisgemisch eines Sonnenschutzmittels werden 3 0% 
des klimabestandigen Komplexes VI gegeben. AnschlieSend erfolgt 
15 ein Test entsprechend dem Vergleichsversuch 2. 1 

Testergebnisse: 

Tabelle 5 

Klimabestandiger Filmschutz : 

zuruckgehaltener Farbstoff (%) im Schutzfilm 



30% Komplex VI 


ohne 


Komplex 


A 




B 


49,3 ± 13,5 


19,4 


± 11/3 


Mit dem Komplex wird etwa der 


2, 5- f ache 


Schutz erreicht 



20 Vergleich zu dem Mittel ohne den Komplex. 

Insgesamt zeigen die Beispiele und die durchgefuhrten Tests 
eine signifikante Verbesserung der Wasserbestandigkeit . Die 
Tests zur Feuchthaltewirkung zeigten ahnlich gute Ergebnisse, 
insbesondere sehr langanhaltende Wiirkungen im Zeitraum bis 24 

25 Stunden . 

Bevorzugte Viskositaten fur den erf indungsgemaSen klimabe- 
standigen Komplex liegen zwischen 50000 und 500000 Pa.s, gemes- 
sen nach Brookfield mit Spindel TC/TD/TE bei 25 °C und im Bereich 
von 50-75 % der Spindelgeschwindigkeiten . 
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Patentanspruche 

1. Klimabestandiger kosmetischer Komplex, dadurch gekennzeich- 

10 net, dass er enthalt 

0,1-90 Gew.-% einer gelierten Olzusammensetzung, bestehend aus 
einer Olkomponente und einer Polymerkomponente, vrobei die Poly- 
merkomponente ausgewahlt ist aus der Gruippe, bestehend aus Tri- 
Block-Copolymeren, Stempolyineren, Radialpolymeren und Multi- 

15 Block- Polymeren von Polystyrol, Polyethylen, Polyvinylchlorid, 
Polyisopren, Polybutadien, Ethyl en/Butaciien- Copolymeren, Ethy- 
len/Propylen-Copolymeren, Ethyl en/Butylen- Copolymeren, Ethylen- 
Propylen/Dien- Copolymeren , S tyrol - Ethylen/ Pr opylen- Copolymeren , 
S tyrol - Ethyl en/But adien- Copolymeren , Sterol - Isopren- Copolymeren , 

20 Styrol- But adien- Copolymeren, S tyrol -Ethirlen/Propylen- Styren- 

Copolymeren, Styrol-Ethylen/Butadien-Sty^ren-Copolymeren, Styrol- 
Isopren-S tyrol- Copolymeren, Styrol-Butadien-Styrol -Copolymeren 
und Gemischen davon; 

0,1-80 Gew.-% eines topischen wasserabweisenden vernetzten Po- 
25 lyesters, bestehend aus mehrwertigen i^lkoholen und Mono- oder 
Dicarbonsauren; 

0,01 - 20 Gew.-% eines wasserabsorbierenden Puders mit einer 
TeilchengroSe von 1 bis 100 fim, wobei der Puder aus der Gruppe 
ausgewahlt ist, bestehend aus Pudern auf Basis naturlicher 
30 pflanzlicher zellulosereicher Bestandteile, Maltodextrin, Star- 
ke, Starke/Polyacrylat-Copolymere, Siliziumdioxid, Silicate, aus 
Acrylmonomeren hergestellte synthetisctie Polymere und Gemische 
davon ; 

0,01 - 2 0 Gew . - % eines Verdickungsmittel s ; und 
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0,1-50 Gew.-% organische Losungsmittel, Tragerstof f e oder Ge- 
mische davon. 

2. Klimabestandiger Komplex nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

5 zeichnet, dass der Bereich fur die gelierte Olzusammensetzung 2 0 
bis 70 Gew-% betragt. 

3. Klimabestandiger Komplex nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Polymeranteil in der Olzusammensetzung im Be- 

10 reich von 1:5 bis 1:50 Polymerkomponente : Olkomponente liegt. 

4. Klimabestandiger Komplex nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Olkomponente ausgewahlt ist aus der Gruppe, 
bestehend aus Kohlenwasserstof f en, Fettalkoholen, naturlichen 

15 und synthetischen Olen, Estern, Ethern und Gemischen davon. 

5. Klimabestandiger Komplex nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Polymere ausgewahlt ist aus der Gruppe, be- 
stehend aus Diblockcopolymeren, Triblockcopolymeren und Gemi- 

20 schen davon. 

6. Klimabestandiger Komplex nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Bereich fur die wasserabweisende Substanz 5 
bis 3 0 Gew-% betragt. 

25 

7. Klimabestandiger Komplex nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die topische wasserabweisende Substanz ein Mole- 
kulargewicht im Bereich von 6 00 bis 8000 hat und ein vernetzter 
Polyester aus mehrwertigen Alkoholen und Monocarbonsauren ist. 

30 

8. Klimabestandiger Komplex nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Komplex 0,01 bis 50 Gew-% vernetzte Silicon- 
polymere enthalt. 
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9. Klimabestandiger Komplex nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Komplex in einem einer kosmetischen Zusammen- 
setzung vorliegt in einem Ant eil im Bereich von 5 bis 80 Gew-%, 

5 bevorzugt 10-40 Gew-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der kosme- 
tischen Zusammensetzung. 

10. Verwendung eines klimaloestandigen Komplexes in kosmetischen 
Zusammensetzungen, umfassend 

10 0,1 - 90 Gew-% einer gelienrten Olzusammensetzung, bestehend aus 

einer Olkomponente und einer Polymerkomponente; 

0,1-80 Gew-% einer topischen wasserabweisenden Substanz; 

0,01 - 20 Gew-% eines wasserabsorbierenden Puders mit einer 

TeilchengroSe von 1 bis 10O fxm; 
15 0,01 - 20 Gew-% eines Verd±ckungsmittels ; und 

0,1-50 Gew-% organische Losungsmittel , Tragersubstanzen oder 

Gemische davon, als Komplexbestandteile, 

sowie weitere kosmetisch annehmbare Stoffe 

fur den Schutz der Haut gegen witterungsbedingte negative Um- 
20 welteinf lusse . 



11. Verwendung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet , dass 
der Komplex in einem Prodxxkt der dekorativen Kosmetik vorliegt, 
ausgewahlt unter Grundierungen, Lotionen, Lippenstif ten, 

25 Lidschatten, Rouge, Make-up, Lippenglanz . 

12. Verwendung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Anteil des Komplexes in einer kosmetischen Zusammensetzung 
im Bereich von 5 bis 80 Gew-% liegt, vorzugsweise 5-40 Gew-%, 

30 bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung. 
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